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fc.n-inff von unvernetzten 
Verfahren aur Herstellang von ^ 

Oder rernetzten Pormartiktln 

, „ - fft ein verfah«n zur Herstellung von 
D1 . ^indung betri f t n ^ ^ der Basis 

unrernetzten oder rerne Po i y olefinen. 
yon geschauaten oder ungeschaumten Poly 

' •„ m i.t neben einer ausreichenden 

Bei solchen Fornartikeln 1st, ned ^ ^ 

Stability und schSne* Austen of e « von ^ 

achaua ten Kunstato ^ kerami9cher ode r 

einflussen kann. Die 3 e • 
n etalli8cher Natur aein ( JSP W 

. Vapnt Poly athyl*nschaumstoffe zu vernetzsn 

r^;tr 8 aer h al t e„(C, 15 U97U. 

Polvolefine oder.* 
Efl i3t aach schon " ^eroxi^als Ver*etz«n*s. 

• ffllt tei un'd FUU-tott. z-zu^ob « * • . ^ )# 
lienor Hlrf und 3tallh.it hcrzu.. .e-len 
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In vielen Fallen sind Zuaatze an FUllmitt. In .mer^lnschf, 
, 1 /.rsc„h,l t nis h era-orene Wt ^7£- 
sc „ Maaaen die erzeugten Produce ^ * t_ 

neieen und spezifisch severer werden. *uch ist daa Ein 
III FUllstorren in die meiat hochviskose Kunat- 
stoffmaase recht achwieng. 

l k Einstellen dea Weichheitsgrades geachaumter oder 
J promise*, well »» ^ ^ " ? pe . 

nicht einfach. 

Die an sich naheliegende Kaflnahme, den zu verarbeitenden . 

y leLen Weichmacher —.en .ch.it.rt an e - 
gelnden 7Ttrtglichk.lt der Polyolefme nut den Ublichen 
V/eichmachern. 

Dies celinrt jedoch beim Poiyvinylchlorid. V.ill man bei- 
a elsw e Formteile aus *eich-Polyvinylchlorid erzeugen, 
apiels-veise ro . t da>1 he iflt Gemische 

schaumt man Polyvmylcnlond-Paat n d k _ 
aua Poiyvinylchlorid und — -ch ■ ^ 
Verfahren in geschloaaenen omen -r ,nd 
unter einetn Druck von max. 5 atu a-is * 
Schaunstoffe, 1966, Seite 46). 

n . , ^ 0 An^abe zu-runde, unvemctzte oder 
Der Erfindung Ue ^ , resc SuMe n oder un 5 a- 

vernstate Foraartikal aur Baala wn - yon 

FUU.itt.ln .rford.rlicn 1st. Bas Varf f „„ lkll 
Griff besitzen. 

Dl .„ Aufgab. *ird d3 ° ~. 

,1„. Klachung aua ^ _ j _ 
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a) , mindestens 50 Gew. J Polyolefine. bezogen auf 

das Polymer 

b) hochstens 50 Gew. % eines halo S enhalti e en Polymers, 

bezogen auf das Polymer 

c) hdchstens 200 Gew. % Weichmacher und/oder Extender 
fur halogenhaltige Polymere, bezogen auf das 
halogenhaltige Polymer, jedoch nicht mehr als 

30 >, bezogen auf das Gesamtpolymer 



verwendet. 



Als Polyolefine werden dabei Polyathylen, Polypropylen oder 
Copolymerisate aus Athylen und Propylen bevorzugt. 

Als halogenhaltiges Polymer wird vorzugsweise Polyvinyl- 
cnlorid verwendet. Auch Mschpolymerisate des Vinylchlorids, 
beispielsweise nit Vinylacetat, sind anwendbar. 

Als Treibmittel konnen die ublichen festen, vorzugsweise 
stickstoffabspaltenden Verbindungen verwendet werden Solche 
Verbindungen sind beispielsweise Azo-Verbindungen, Sulfo- 
hydrazide oder K-Kitroso-Verbindungen. Hie sind unter ver- 
schiedenen Handelsnamen bekannt, wie beispielsweise Porofor 
(Bayer), Unicel (DuPont) und Vulkacel (ICI). . 

Als -,-eichmacher sind die bekannten, fur Polyvinylchlorid 
Ublicherweise verwendbaren Substanzen brauchbar. Solche 
VJPichmacher sind beispielsweise hochsiedende organische 
Ester, wie Ester der Phthalsaure, AdipinsSure oder Fett- 
sauren. Auch sie ko.-r.aen unter verschiedenen Namen in den 
Handel, 'wie z.3. Mesamoll (Bayer), ein Phenol-Alkylsulfon- 
saureester. Auch pol/merisierfahige Meichmacher, die beim 
Aufscbaumen polymerisieren, konnen eingenetzt werden. 
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I. Kah,™ tar Ml*-* kdnn.n «ch .h—""" 

verwendet werden, da* h.iflt Pro, "kt^ dxe 

B achende Eigenschaften haben ! ecische aus 

Paraffine oder hochsiedende hxneraldle 

Weichmachern and Extendern sind brauchbar.. 

Will ffl an .erneute For.arti.el herstellen, so gibt «n de» 
aolche haben sich organise!.. Peroxxd b 

Solche organischen Peroxide sin d be 1 ^ 
butylperoxid, oder Dicunylperoxid »obe aac 
schiedener Peroxide venvendet werden kennen. 

Die Erfindung wird 1. folgenden anhand der AusfUhn.ngs- 
beispiele naher beschrieben: 

B.»isoiel 1 

Es wurde folgende Kischung hergestellt: 
• 70 Cew.Taile Hochdr,ck-Pol y athylen (WI-TO^icht^O^H «/« - 
, 0 . Polyvinylchlorid (K-Wert 50) . 
f 5 " . p h eIol-alk 7 lsulfons a areester(He3a m oll,B.UER) 

0 7 « Zinkoxid 
' 3*0 • Di-tert. butylperoxid 
to 0 n Azodicarbonamid 

2,0 . • Trioase ( ^J^^^fjcnaf t^ankfurt/Main) 
* -a h*i 135°C in 20 min in einer iiblichen, 
^ a lt=ff »lt eer Di=Kte o.o 5 2 /=» 3 aufgesc^t. . 

u aot oiltpn viel weicher im Grin, 
laflt sich nicht heratellen. 
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3sispjel 2 

Ks wird foliende Kischun? her^esteilt: 
70 Gew.Tle: Hochdruck-Polyathylen (MFI 70;Dlchf -0.9H g/cm ) 
in " vinylchloTid-Vinylacetat-Copolymerisat mit 

30 eSem Gehalt von H Qaw.J. Ji^JS* 

(Lucovyl A 6500; Pechiney-St.Gobain) 

° des Sulfochlorierwrsproduktes von 

C- 12 bis C- 1g Paraffinen, B^iER) 

i " Calciunstearat 

i n Tribase (basisches Bleisulfat; Ketall*esell*:haft, 
1 " Frankfort/Main) 

1 t Zinkoxld 
^ » . Di-terfe.-batylperoxyd 
10 » Azodicarbonaraid 

Die Verschaumung erf ol^t nach Beispiel 1 . Es werden die 
gleichen Ergebnisse wie in 3eispiel 1 erhalten. 



E« wird folgende Kischung hergestellt: , 
7o"«.Tl.! H=chdra= k -Po W thyl«n »I 70; tt.hu 0.914 f/o 3 ) 
30 • Polyvinylchlorid U-tfert 50) 
2o " Dioctylphthalat 

2^5 * Azodicarbonamid 

0^5 • Zinkoxid 

0,5 " Dibutylzinnmerkaptoacetat 

Dl« Verschaumung erfolgt bei 185° C,. wahrend 15 min. Es 
wird ein Schaum der Dichte o, 12 e/cm 3 erhalten, der ein 
Verhalten wie ein Weichschaum hat. 
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SO OeW.Tln. Hochdruck-PolySthylen <HFI 70;»icht. 0.9H «/- ) 

20 «. Polyvinylchlorid U-VJert 50) 

20 » Di'octylphthalat 

35" Azodicarbonamid 

0 ; 5 n Zinkoxid fat . Metallgesellachaft 

1 it Tribase (basisches Bieisuj.i«*«.i 

1 Frankfurt/Mam) 

0,1 g/cm 3 erhalten. 



Rfilspiel 1 

Aus einer Mischung aua 3 
20 



Polyvinylchlorid (K-Sert 50) 

10 » Dioctylphthalat 
20 n Methacrylsaurebutylester 



, .1 Di-tert.-bitylperoxid \ 

< it Tribase (basiacbaa Bieisxixa , 
1 Frankfurt/Main) 

werden bei 200°C in der Preaae Flatten ^^.-^ ' 
Die Flatten batten eine erbeblich ^^^^^ 
Polyvinyl^ DioetJ P ^ ^ ^^^..ylen-Platten. 
aau rebutylester hergeatem en vern ^ ende 

Trot* hoher Hfirte zeigten die Flatten 

Bierefeatigkeit. . - 7 - 
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\ vnrteile bestchen ins- 

Bl . mlt a„ - f ;r e t la e ^ . 

bwondere darln, daU « r „„ artlkel „ u hoher Faatlg- 
ta.it und ansprechendem auaI el=hnen. Auch bei 

durch -* lhre 

18neerer 38 a ^ he „" he iort. Durch den Zuaata von 
T0 U= »"^" Sl " h U c hna=her„ let as aber auch 
polymariaat.onarahlgan als rei „.e 

n6g ltch, au„ar=t ^ enn!Mll .„. Kan *ann ' 
Pol 7 ,th y l.n aelba j s. » ~ J Foriteile her . 

al3 o ^ - ^ einer sre3s „ Breite 

.tallan, die In Ihrar Hart ^ 

"* « hILacha Siamese une^indUch. 

die Aushilduns dar Zallan aanhaitUch. 
Ha ch de» ernndunsa.e^en Verfahrtn 

rcrrr^ 

2 u variieren. 

Das Verfahren iat Z^Z"T 
teure Waichmacher ganz oder teilwei 

setzt werden kann. 
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1) Verfahren zur Kerstellung von unvernetzten oder ver- 
netzten Formartikeln auf der Basis von geschfiumten oder 
ungeschftumten Polyolef inen, dadurch gekennzeichnet, dass 
man eine Kischung aus 

a) mindestens 50 Qew.ji Polyolef ine, beaogen auf 

das Polymer, 

b) hochstens 50 Q**.t eines halorrenhalti-en Polymers, 

bezogen auf das Polymer," 

c) htfchstens 200 Gew.<;i V/eichmacher urtd/oder Extender 

fur halorenhaltire Polymere, 
bezogen auf das haloeenhaltige 
Polymer, jedoch nicht mehr als 
30 Ji, bezogen auf das Gesamt- 
polymer 

verwendet* 

2) Verfahren nach Ansprach 1, dadurch gekennzeichnet , daft 
man als Polyolef ine Polyfithylen, Polypropylen oder 
Copolymer! aate aus Sthylen and Propylen verwendet. 

3) Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daft man 
als halogenhaltiges Polymer Polyvinylchlorid und/oder 
Mischpolymerisate des Vinylchlorids verwendet. 

U Verfahren nach einem oder mehreren der Anspruche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, daft man der kischung ein Treibmittel 
elnverleibt. 

5) Verfahren nach einem oder mehreren der Anspniche 1 bis I*, 
dadurch gekennseichnet, daft man als Weichmacher polymeri- 
sierfahige Weichmacher verwendet. 
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6) verfahren nach eine* oder -hreren 

1 bis 5, dadurch pekennzeichnet, dass man der -xscr ng 
ii„ Vernetzungstnittel, vorzu P sweise ein organised, 
Peroxid, zuaetzt. 



7) Mischung aus 

a) mindestens 50 Gew.f. Polyolefine be.og.n auf 

das Polymer, 

200 ^ ^ric^^-w?'. 

- £ezo*en auf das halo ? enha] tin 
Polymer, jedoch mcht mehr 
als 30 $i, bezogen auf das 
Gesamtpolymcr 



b) hbchstens 

c) hbchstens 



f e E ebenenfalls ait Zusat, von Vernetzungsmitte* ,und 
EJib.itt.Jn.ur Herstellun, von unvernetzten oder v.r 

Trel v,,„ m t C n oc'er unreschaumten Formartikeln aus 

netzten,r,eschaumten oi.er un, 

Polyolefinen nach den Ansprttchen 1 bis b. 

► Vnrmartikel aus geschaunten oder 
t}) Unvernetzte oder vernetzte Fcrmartikei k 

unpeschaun.ten Polyolefinen nach den Anspruchen 1 bis 7, 
,ekennzeichnet durch die Zusammensetzun*, 

x ^ ^no so Gew.Vi Polyolefine, bezo.pen auf 
a) mindestens $0 Gew.,. J ag y p olymer> 



b) hflchstens 

c) hachstens 



50 Cew.* eines hgg-WtlJ" ^ 

bezoeen auf das halogenhaltlg* 
Polymer, jedoch nicht mehr 
air. 30 $, bczojren auf daa G«- 
samtpolymer. 
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